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0.001 


0. 026 


0.020 


0. 0023 


0.0085 


0.0013 
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warn 


N 


0. 41 


0.38 


L28 


O.014 


0.015 


a 01 


0.01 


0.01 


0.12 


0.001 


0. 001 


0. 032 


0.023 


0. 0022 


0. 0060 


0.0012 


360 


mm 


O 


0. 81 


0.50 


0.80 


0.015 


0.096 


a 01 


0.02 


0.02 


0.001 


0.001 


0.001 


0.060 


0.001 


0.0015 


0. 0013 


0.0008 


249 


Jt»« 


P 


0.63 


0.25 


3. 10 


0.011 


0.013 


0.01 


0.01 


a 02 


0.001 


0.001 


a 001 


0. 087 


0. 001 


0.0015 


0. 0024 


0.0032 


233 


tarn 


Q 


0.73 


0. 04 


0.20 


0.032 


0.023 


0.02 


0.01 


0.01 


0. 001 


0.001 


a 001 


0.094 


0. 001 


0.0018 


0. 0055 


0.0010 


300 


w&w 


R 


0.52 


0. 25 


1. 12 | 


0.009 


0.014 


0.01 


a 01 


0.02 


0. 001 


0.001 


0.001 


0.055 


0.092 


0. 0030 


0. 0066 


O.O013 
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[0032] 



im2) 



( 6 ) 1 X - 2 9 8 3 6 



SI 
Nq 


a 


no 




tab*) 






mm 


Na 


t 


sin 


- SSK 

MPa 


* 

HPa 




1 


A 


5 


175 


30 


2150 


722 


12 




2 




4 


175 


30 


2010 


689 


9 




3 


B 


5 


175 


30 


2100 


682 


10 




4 


C 


5 


175 


30 


2080 


680 


8 




5 


D 


5 




10 


2110 


683 


10 


"*r*.7G ^rj V 'J 


6 


E 


5 


17R 




2160 


725 


12 




7 


F 


5 


1 IU 




2045 


710 


12 




8 


G 


5 






2140 


698 


1 1 




9 


H 


5 


1 lb 


on 


2105 


695 


10 

11/ 




1 0 


I 


5 


1 f 0 


OA 

ou 


2230 


795 


I* 




1 1 


J 


5 


1 tb 


15 


2100 


690 


1 1 
11 




1 2 


K 


5 


1 *7C 
I IU 




2130 


691 


q 




1 3 


] 


5 


loU 




1950 


670 


\A 

1h 




1 4 




5 


175 


5 


1920 


UUx7 


11 




1 5 


L. 


5 


175 


30 


2050 


UUi} 


911 




1 6 




4 


175 


30 


1905 




9fi 
£D 




1 7 


M 


5 


175 


30 


2135 








1 8 


N_ 


5 


175 


30 


1760 


595 


25 




i g 


_o 


5 


175 


30 


1800 


604 


75 


Jtttff 


2 0 


JP 


5 


175 


30 


2055 


590 


94 




2 1 


5. 


5 


175 


30 


1850 


598 


56 




2 2 




5 


175 


30 


2090 


590 


12 
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[ o o 3 4 ] *3t, au si^i*^^Hjo^H^^n 

SltSeWlc7)KRNo.l5 . No. 16 12. W«HHh.tt. fctD 
SfegfeilXiatO^^^iRTLTV^. KKNo.16 
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